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(57) Resume: Patente de Inven^So "PROCESSO OE FABRICAQAO 
DE UM POLIMERO SOLIDO E OE PESOS MOLECULARES BEM 
DEFINIDOS". A presente patente diz resperto a processo de fabrica^ao de 
um polfmero s6ltdo e de pesos moleculares bem definidos. descontlnuo. ou 
seja. em bateladas, pa/a produ9do de resina solida do acetato de potivinita. 
muito pura para uso atimenticio e farmac^utico; a a reap^o e efetuada em 
etanol at6 conversio de praticamente 100%, sendo que logo o etanoJ 6 
retirado. podendo esta operate ser ferta no mesmo reator ou em opera9ao 
d parte; a propor^ao em peso do acetado de vinila monfimero e etanol 4 
perfertamente dosada para obtermos a r^ina de acetado de polivinila com o 
peso molecular exigkjo pela industria aJimentlcia ou farmac4utica: prevd o 
uso de etanol como agente transfen'dor de cadeia; as resinas obtidas por 
estes processes tftm um peso molecular definido que pode ser ftxado em 
quaiquer vafor entre 5.000 a 80.000; a polimeriza^do do acetatode vinila 4 
feita em meto etan^lico, do infcio at4 o fim. 
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Relatorio descritivo da Patente de Invengao 

"PROCESSO DE FABRICAgAO DE UM POLIMERO S6LID0 E DE 

PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS" 

A presents patente tern 
por obdeto processo de fabricagao de um polimero solido 
e de pesos moleculares bem definidos. 

Esta invenc^o refere-se a 
produgSo em bateladas de um polimero de acetato de po- 
livinila, solido, de pesos moleculares os mais varia- 
dos, porem bem definidos, e de elevada pureza para uso 
aliment icio e f armaceut ico . 

A fabricacao de polimeros 
de acetato de polivinila e uma tecnica bem conhecida. 
Para a obtencao deste polimero sSo usados diversos pro- 
cesses, entre os quais os mais conhecidos sao: 
Polimer izac^LO em massa, que consiste na polimer.izacao 
do mondmero de acetato de'vinila, na presenca de ini- 
ciadores e transfer idores de cadeia. Este metodo tern 
alguns inconvenientes como sejam: 36 permite a fabri- 
cacao de polimeros . de peso molecular . relat ivamente 
baixo, devido a elevada viscosidade do polimero fun- 
dido e ao alto consume de energia para manter o produto 



em agitacao no reator, Baixo rendiEnento, ou seja, ex- 
cesso de monomero de acetato de vinila nao reagido na 
resina final, devido a dificuldade de uma boa mistura e 
que logo tera -que ser removido juntamente com o trans- 
fer idor de cadeia, A presenca, ainda que em quant ida- 
des muito pequenas, de acetato de vinila, especialmente 
do transferidor de oadeia fazem desta resina urn produto 
de uso restrito em alimentos e medicamentos . 

Outras tecnicas de poli- 
merisacSo do acetato de vinila sSo por emulsSo e per 
suspensSo, Em ambos os casos o produto esta disperso em 
grandes quantidades de agua e contem uma serie de agen- 
tes de emulsSo. suspensSo etc., dificeis de remover to- 
talmente, fazendo com que a resina de acetato de poli- 
vinila resulte em nao poder ser usada na industria ali- 
ment icia e f armaceut ica . 

Existe ainda o metodo de 
po limerizac:io do acetato de vinila em solventes diver- 
sos em sistemas continues e em bateladas, Nestes pro- 
cesses o monomero e solventes contem urn agente transfe- 
ridor de cadeia, alem naturalmente do iniciador da rea-' 
C^o, e praticamente impossivel eliminar completamente 
OS residues do transferidor de cadeia, motive pelo qual 
a resina nao podera ser usada na industria alimenticia 
e farmaceutica, 

0 processo de polimeriza- 
g^o de -acetato de vinila, objeto da presente patente. 



permite a obtenQao de uma resina de acetate de viniia, 
solida, de alto grau de pureza e peso molecular bem de- 
finido. completamente isenta de residues toxicos, que 
pode ser usada na industria de aiimentacao ou farmaceu- 
tica. Este processo consiste na fabricacao de acetate 
de polivinila em solucSo de etanol, o qual e logo remo- 
vido, com auxilio de calor, vacuo, arraste por gases, 
evaporacao em fase laminar ou qualquer outro metodo. 

A polimerizacSo em meio 
etanol ico permite uma conversSo do monomero de acetate 
de vinila em polimero de acetato de polivinila de pra- 
ticamente 100% devido a que a baixa viscosidade do pro- 
duto permite urn bom contato entre as moleculas de ace- 
tate de vinila entre si, e com as cadeias do polimero. 
0 use do etanol elimina a necessidade do use de agente 
transferidor de cadeia. per que o etanol atua tambem 
come transferidor. A resina de acetato de polivinila 
resultante e tambem isenta de monomero residual devido 
a que a pequena porgao que nao reagiu e totalmente ar- 
rastada junto com o etanol no memento em que este e re- 
movido. Podemos per este sistema, obter resina de ace- 
tate de polivinila de elevada pureza que pode ser usada 
pela industria alimenticia e f armaceut ica . 

Esta polimerisacao em se- 
luQSe etanelica e feita em um unico reator, no qual e 
iniciada a reacao com o . monomero de acetato de vinila, 
junto com b etanol e na presenca de pequena quantidade 
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de inioiador, 

fi lima caracterist ica 
desta patente de invencao de que a polimerizac-^o e 
feita totalmente em solucSo etandlica desde o inicio 
ate o fim, sem a presenca de transferidor de cadeia, 
pois esta funcSo e exercida pelo etanol, Dosando con- 
venientemente a rela^^o quant itativa entre o acetate de 
vinila e o etanol, podetnos obter urn controle muito 
exato do peso molecular da resina de acetate de polivi- 
nila resultante, capas de preencher as exigencias da 
industria aliment icia e f armaceut ica . 

O uso do etanol neste 
reacSo tern, portanto diversas finalidades, como: baixar 
a vlscQsidade da solucSo da resina de acetate de. poli- 
vinila que se esta f ormando , permitindo assim loma boa 
transferencia de calor, para pcder controlar a tempera- 
tura; a baixa viscosidade melhora o contato entre as 
cnoleculas, permitindo uma conversao de praticamente 
100% do mondmero de acetato de vinila no seu polimero 
correspondente, serve como transferidor de cadeia. 

A remocao do etanol junto 
com OS tracos de monomero residual de acetato de vi- 
nila, para obtermos uma resina sdlida de acetato de po- 
livinila, objeto desta patente de invencao, pode ser 
feita no proprio reator, usando calor, vacuo, arraste 
com vapor ou com outros gases, ou ainda todos estes 
meios em conjunto. ou tambem pode ser feita em operacao 




a parte, usando-se o metodo laminar auxiliado por ca- 
lor, e com. ou sem vacuo, ou outro meio qualquer que 
permita a remocao prat icamente completa de etanol, e os 
tracos de monomero residual. 

Por este metodo podem ser 
obtidas resinas de acetate de polivinila solidas e 
muito puras com pesos moleculares bem def inidos de 
5.000 a 30.000 ou mats. 




Reivindicacoes 

1) -'*PR0CESS0 DE FABRICAgaO DE UM POLIMERO SoLIDO E DE 
PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS" , caracter izado pelo 
fato de que o processo e descent inuo, ou seja, em bate- 
ladas, de producao de resina solida do acetate de poli- 
vinila, muito pura para uso alimentxcio e f armaceut ico . 

2) -'*PR0CESS0 DE FABRICAQAO DE UM POLIMERO SoLIDO E DE 
PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS", conforme reivindicado 
em 1> caracterizado pelo fato de que a reacSo e efe- 
tuada em etanol ate converslLo de praticamente 100%, 
sendo que logo o etanol e retirado, podendo esta opera- 
cSo ser feita.no mesmo reator ou em operacao a parte. 

3) - "PROCESSO DE FABRICAQAO DE rjM POLIMERO SoLIDO E DE 
PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS", conforme reivindicado 
em 1, caracter izado pelo fato de que a proporgao em 
peso do acetate de vinila monomero e etanol e perfeita- 
mente dosada para obtermos a resina de acetato de poli- 
vinila com o peso molecular exigido pela industria ali- 
ment icia ou f armacdutica . 

4) " "PROCESSO DE FABRICACAO DE rjM POLIMERO SoLIDO E DE 
PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS", conforme reivindicado 
em 1, caracterizado pelo fato de prever o uso de etanol 
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c-omo agente transf eridor de cadeia. 

5)-"PR0CES30 DE FABRICAgAO DE POLIMERO SdLIDO E DE 

PESOS MOLEaJLARES BEM DEFINIDOS", oonfor-.e re ivindic-ado 
em 1, car-acter-izado pelo fato de <,ue as resinas obti- 
das Por estes processes tem peso, molecular definido 
que pode ser fixado en. qual^uer valor entre 5.000 a 
80.000. 

6) -PR0CESS0 DE FABRICAQAO DE UM POLIMERO S6LID0 E DE 
PESOS M0LECULARE3 BEM DEFINIDOS- , confor.e reivindicado 
em 1, caracterizado pelo fato de que o etanol usado na 
PolimerizaQSo pode ser anldro ou hidratado. 

7) --PR0CESS0 DE FABRICAOAO DE UM POLIMERO S6LID0 E DE 

PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS' 

vcriNiWo , conforme reivindicado 

em 1, caracterizado pelo f^i-ry ^„ , 

o pej.o tato de que a politnerizacSo do 

acetato de vinil« <a -F^ii-^ 

vmiia e feita em meio etanolico, do inicio 

ate o fim. 

8)-PR0CESSO DE FABRICAQAO DE. W POLIMERO S6LID0 E DE 
PESOS MOLECUURES BEM DEFINIDOS" . confo^e reivmaicdc 
em 1. caracterlzado pelo fato da gue a remocSo do eta- 
nol pode =er £eita direta„ante do reator eo, qua o poli- 
mero foi produzido ou em operacao a parte usando o pro- 

cesso de secagem laminar ou r^.-t^r. - ^ 

^ixndr ou outro sistema conveniente 

ao caso. 
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Re sumo 

Patent e de Invencao "PROCESSO DE FABRICAC-SO DE UM 
POLIMERO S6LID0 E DE PESOS MOLECULARES BEM DEFINIDOS" 

A presente patente diz 
respeito a processo de fabricacSlo de um polimero solido 
e de pesos moleculares bem definidos, descontinuo, ou 
seja, em bateladas, para produgao de resina solida do 
acetato de polivinila, muito pura para uso aliment icio 
e f armac^uttco ; a a reacSo e efetuada em etanol ate 
conversSo de praticamente 100%, sendo que logo o etanol 
e retirado, podendo esta operac-lo ser feita no mesmo 
reator ou em operacSo A parte; a proporcao em peso do 
acetato de vinila monomero e etanol e perfe x tamente do- 
sada para obtermos a resina de acetato de polivinila 
com o peso molecular exigido pela industria alimenticia 
ou f armaceut ica; preve o uso de etanol como agent e 
transferidor de cadeia; as resinas obtidas por estes 
processos tern um peso molecular definido que pode ser 
fixado em qualquer valor entre 5.000 a 80,000; a poii- 
merizacSLo do acetato de vinila e feita em meio 
etanolico, do inicio ate o fim. 
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